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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Druck- 
platten fiir den Flachdruck, bei denen als Trager- 
material fUr die Kopierschichten Aluminium Ver- 
wendung findet, das mit einem diinnen Uberzug 
versehen ist, der aus einer oder mehreren Phosphon- 5 
sauren und/oder deren Derivaten besteht. 

Aluminium, das zur Herstellung von Flachdruck- 
formen als Tragermaterial verwendet werden soil, 
bedarf einer Vorbehandlung, damit die Kopierschicht 
gut darauf haftet. Man hat blankes Aluminium 10 
bereits mechanisch durch Kornungsmaschinen, Stahl- 
oder Kunststoffbiirsten bearbeitet, um ein geeignetes 
Tragermaterial zu erhalten, Auf dem so vorbehandelten 
Material haften hchtempfindliche Schichten jedoch 
noch nicht in dem MaBe, wie es zur Erlangung sehr 15 
hoher Druckauflagen wunschenswert ist. Man hat 
auch bereits die Aluminiumoberflache mit alkalischen 
Mitteln vorgereinigt, gegebenenfalls anschlieBend mit 
Salpetersaure geatzt und dann durch Behandlung mit 
waBrigen Alkalisilikatlosungen silikatisiert, 
behandeltes Aluminium hat den Nachteil, daB nur 
sehr wenige Typen, und zwar negativ arbeitende 
lichtempfindliche Schichten darauf haften. 

Man hat auch bereits Aluminium elektrolytisch fiir 



FJachdruckplatte 



Anmelder: 

Kalle Aktiengesellschaft, 
Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustr. 190-196 

Dr. Fritz Uhlig, Wiesbaden-Biebrich, 
ist als Erfinder genannt worden 



nium vor der Phosphonierung einer der bekannten 
Vorreinigungen unterworfen werden, z. B. in heiBer 
Alkaliphosphat- oder -carbonatldsung, in Oxydations- 
mitteln, wie verdiinnter Salpetersaure, in Nitrat-, 
So vor- 20 Chromat- oder HydroperoxydlGsungen. Man kann 
das Aluminium auch mit Hilfe des elektrischen 
Stromes kathodisch oder anodisch vorreinigen. 

Man kann danach das Aluminium in kalte oder 
heiBe LGsungen von Phosphonsauren bzw. deren 
Reproduktionszwecke vorbehandelt. Dieses Verfahren 25 Derivaten oder Substitutionsprodukten in Wasser oder 



ist aber sehr aufwendig, insbesondere hinsichtlich der 
StromzufUhrung bei einer kontinuierlichen Arbeits- 
weise vom Band und bei der Behandlung von breiteren 
Aluminiumbandern. 

Es wurden nun Flachdruckplatten, bestehend aus 
einem Aluminiumtrager und darauf befindlicher 
Kopierschicht, gefunden, die dadurch gekennzeichnet 
sind, daB auf dem Aluminiumtrager sich zwischen 
diesem und der Kopierschicht eine dunne Schicht 



in anorganischen oder in organischen Losungsmitteln 
tauchen. Man kann ferner durch Antragen mittels 
Walzen oder durch Aufbringen von Phosphonsaure- 
losungen auf das rotierende Tragermaterial eine 
30 PhosphonsSureschicht bilden. 

Unter Phosphonsauren gemaB vorliegender Erfin- 
dung seien organische Phosphonsauren und die 
Derivate in weitestem Sinne verstanden, wie aroma- 
tische, substituierte aromatische, substituierte und 



befindet, die ganz oder teilweise aus mindestens einer 35 unsubstituierte gesattigte und ungesattigte, cyclische, 



PhosphonsSure und/oder deren Derivaten besteht. 

Zur Herstellung der erfindungsgemaBen Flachdruck- 
platten beschichtet man nach den bekannten Methoden, 
z. B. durch Tauchen, Antragen mittels Walzen, durch 
Aufbringen auf das rotierende Tragermaterial, Alumi- 
niumplatten, die eine Phosphonsaureschicht tragen, 
mit einer Kopierschicht, vorzugsweise gelost in einem 
Losungsmittel. AnschlieBend wird das Losungsmittel 
entfernt und dabei mit einer gleichmaBigen homogenen 



aliphatische, heterocyclische, substituierte hetero- 
cyclische PhosphonsSuren, auch die Polyraerisate und 
Mischpolymerisate von ungesattigten Phosphonsauren 
untereinander oder mit anderen Vinylverbindungen ; 
40 sowie deren Derivate, wie Salze oder Ester. 

Beispielweise seien folgende genannt: Vinylphos- 
phonsaure, PolyvinylphosphonsSure, 2-Phosphono- 
athan- 1-sulf osaure, Vinylphosphonsaure-monomethyl- 



ester, Vinylphosphonsaureathylester, 4-Chlorphenyl- 
Schicht iiberzogene Aluminiumtrager erhalten, die 45 phosphonstoe, 4-Chlor-3-nitrophenylphosphonsaure, 
nach den bekannten Methoden in die druckfertige 5-Nitronaphthalinphosphonsaure, /?-Styrylphosphon- 
Form iibergefuhrt werden konnen. s^ure und Mischpolymerisate von Vinylphosphonsaure 

Die Phosphonsaureschicht wird auf handelsiiblichem mit AcrylsSure und Vinylacetat oder Mischungen 
Aluminium, besonders in Form von Platten oder, derselben und deren Salze. Je nach Beschaffenheit der 
falls man kontinuierlich arbeitet, in Form von Bandern, 50 Aluminiumoberflache, der angewendeten Temperatur 
nach den bekannten Methoden der Herstellung von und der Phosphonsaurekonzentration ist die Dauer 
Oberzugen erzeugt. Gegebenenfalls kann das Alumi- der Behandlung einige Sekunden bis mehrere Minuten. 
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be! Anwendimg von et J* ^1- tartjm 10 /£gen, g£ BeU und Entschichtung der bild- 

rS E' kann die SSlSgsdauer freien StSen, die je nach der angewandtea Kopier- 

tSS^^oS^£^SSS^ schicht «* schwachen Alkalien oder Sauren ausge- 

anwXn Jedoch iS das Arbeiten auBerhalb des fiihrt wird, in den im Offsetdruck ge brauchhchen 

o^wri ttereich oft wenieer giinstig oder bringt Maschinen hdhere, teilweise das Mehrfache der 

aS^SSSSf to^SffwBta die „ Druckauflagen liefern als die bisher verwendeten 

'SbSSSR Taichta g d behandelt, verwendet ^mUmffm * 

man z B 0 l'Adge PhosphonsaurelSsungen in Wasser Flachdruckpkttten haben ferner den VorteU, oau sie 

™?° t nr^nSn Losunasmitteln- tragt man auf sich sehr einfach herstellen lassen, da im allgememen 

?otier ndS l j£SJSdS^Siu^L vorzugs- das handelsubliche Walzaluminium direkt in emem 

S MM- 2 Phosphonsaurel5sungen in > 9 Bad der Phosphonsaurebehandlung unterworfen wer- 

organiscken L6sungsmitteln, wie Methylathylketon, den kann. 

Toluol Butylacetat, Athylenglykolmonomethyiather Beispiel 1 

^^at^T^ Eine mecbaniseh aufgerauhte AluminiumfoUe wird 

P^J^XtoffdTAhnSKSStoshe 20 60 Sekunden bei 20°C in ein Bad getaucht, welches 

*ES& fStte mHTSm^ L6sung von 0,01% Polyvinylphosphonsaure m 

Me erteuete Phosphonsaureschicht kann kurz mit a5 aus 1 Mol 4-Diazodiphenylamin und 1 Mol Form- 

w„trft und I eetrocknet werden. Durch aldehyd durch Kondensation in Schwefelsaure her- 

TtS^SfiLS •££££ 3d oie Haft- gestellt wod.. Nach der Belichtung unter emer 

b^TL SdddS. vorteilhaft erhoht. Dann kann Vorlage wird die 

von Hand oder mit geeigneten Streichmaschinen mit Licht getroffenen Stellen durch Spulen nut Wasser 

^Ak Kooierschichten fur die Flachdruckplatten Auf mechanisch aufgerauhtem Aluminium ohne 

gen^voS^ l?^^^^^^^ " 

solche in Frage, bei denen durch Einwirkung von bmdung kerne befnedigende HaitfestigKeit. 

sichtbarem, ultraviolettem, ultrarotem Licht oder 35 _ 

Rontgenstrahlen oder erwarmten Korpern eine bild- Beispiel 2 

X^S^r^Jt^SZ Ein dUnnes Aluminiumband aus rohem Walz- 

und aromaSrEsteV Hydralde und Amide von aluminium wird durch ein Bad gezogen welches erne 

store ihre Substitutionsprodukte und funktionellen und 0,01 •/. Carboxymethylcellulose m Wasser enthalt 

Ste Diazoniumsalze des Amino-diphenylamins Danach wird getrocknet und mit emer Z^gen LSsung 

und deren Kondensationsprodukte mit Formaldehyd, von l-[(4'-Methylbenzol-l ;W tf »yO-^t 2 ;P • 

OrfliS Snd ParachinondiLide des Benzols, Anthra- 5"^^vb^^^^-b^^<h^ 
oen? undneterocyclischer Systeme, wie beispielsweise 4 5 diazid-(4) in A&ylenglykolmonomethylather in be- 

OfaudC fadazols. Ben^imidazols, Fluorens und kannter Weise b«schichtet, getrocknet und in ent- 

Diuhenvlenoxvds ferner Diazoketone, ungesattigte sprechende Formate zerschnitten. 

KetoS SSo- und^-^ochinondiazide, Deri- Zur Herstellung emer Druckform be ichtet man die 

Se von ^XlSonaphthalinsulfonsauren, Nitro- Schichtseite der Folie unter einer Fdmvorlage und 
SehyX ASaJhthene! Nitrone, Stilbene, Azide S o behandelt die behchtete^Schich^ .rTrTatriunmhos: 

und Diazide und hdherpolymere Diazoverbihdungen. bausch, der mit emer etwa 3 »/ ? igen Trmatnumpho^ 

AuBeraem k&nnen Kopierschichten aufgetragen wer- phatldsung getrankt ^™%*«* 

den die einen hohen elektrischen Widerstand im getroffenen SteUen em gelbgefarbtes Bild der Vorlage 

Dunkeh? zeS tobri der Behchtung oder Warme- haftenbleibt. Nach Abspiilen mit Wasser farbt man 
Skunj ' ShrSe Zehnerpotenzen abnimmt, 55 mit Druckfarbe ein und kann in emer Druckmaschine 

Z^ttvZESSftt d Aufrohem Walzaluminium ohne die Phosphon- 

hocSSare organische Photoleiter, gegebenen- saurevorbehandlung hat diese Diazoverbindung un- 

falls in Mischung mit Harzen. Als besonders geeignete befnedigende Haftfestigkeit. 

Photoleiter haben sich Oxdiazole, Imidazolone, Tri- 60 Beispiel 3 
azole, Oxazole, Thiazole, Hydrazone, Triazine, Poly- 

vmylcarbazole und Polyvinyloxazole erwiesen. Auf einer rotierenden Schleuder wird e.ne Alumi- 

AfeHarae sind solche mit alkalilSslich machenden niumfolie mit einer l%igen Losung von 5-Nitro- 

Gruppen wie Saureanhydrid-, Carbonsaure-, Sulfo- naphthalinphosphonsaure in Athylenglykohnono- 
sS, Sulfonamid- oder Sulfonimidgruppen geeignet, 6 5 methyiather bescbichtet, ^trockne und anscbbeBend 

beispielsweise Vinylpolymerisate und Vinylmischpoly- nach der gleichen Methode ? rt . J^. ggw 

merisate, Phthalsaureesierharze, Maleinatharze, Alkyd- L6sung von 4-Diazodiphenylammchlond beschichtet 

harze.KolophoniumharzeundPolyacrylsaureharze. und getrocknet. 
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Nach Belichtung unter einer Vorlage erhalt man ein 
in bezug auf die Vorlage negatives Bild, wenn man die 
Schicht an den unbelichteten Stellen mit Wasser ab- 
lest. Nach dem Einfarben mit fetter Farbe kann 
gedruckt werden. Die Schicht ist an den Bildstellen 
gegen Reiben mit 20%iger Phosphorsaure resistent, 
wahrend diese Diazoverbindung auf nicht mit Phos- 
phonsauren vorbehandeltem Aluminium nur sehr 
geringe Haftfestigkeit besitzt Mit gleich gutem 
Erfolg konnen an Stelle von 5-Nitronaphthalin-phos- 
phonsaure 2-Phosphonoathan- 1 -sulf osaure, Vinyl- 
phosphonsaure-monomethylester,Vmylphosphonsaure- 
monoathylester u. a. Anwendung finden. 

Beispiel 4 



15 



Eine mechanisch aufgerauhte Aluminiumfolie wird 
mit einer Losung beschichtet, welche 1,5% 2,2'-Bis- 
[naphthochinon -(1,2)- diazid - (2) - sulf onyloxy - (5)] - di- 
naphthyl-(l,l>methan und 0,01% Polyvinylphos- 
phonsaure in Athylenglykolmonoathylather enthalt. no 
Nach der Belichtung unter einer Filmvorlage, Uber- 
wischen der Bildflache mit etwa 5%iger Trinatrium- 
phosphatlosung und Einfarben mit fetter Farbe kann 
in einer Druckmaschine gedruckt werden, wobei 
direkte, der Vorlage entsprechende Bilder erhalten 25 
werden. 

Beispiel 5 

Auf einer rotierenden Schleuder wird eine Alumi- 
niumfolie mit einer Ldsung von 0,05 % Vinylphosphon- 30 
saure und 0,05% Polyvinylphosphonsaure in Athylen- 
glykolmonoathylather beschichtet, getrocknet und 
anschlieBend nach der gleichen Methode rait einer 
1,5 %igen Losung vom Naphthochinon-(l,2>diazid-(2) 
5-sulfonsaureester des 2,3,4-Trihydroxybenzophenons 35 
in Athylenglykolmonoathylather beschichtet und mit 
heiBer Luft getrocknet. 

Nach Belichtung unter einem Diapositiv erhalt man 
ein in bezug auf die Vorlage positives Bild, wenn man 
die Schicht an den vom Licht getroffenen Stellen durch 40 
Uberwischen mit einem Wattetampon, welcher mit 
3%*ger Trinatriumphosphatlosung getrankt wurde, 
ablost. Es folgt eine Spiilung mit Wasser und etwa 
1 %iger Phosphorsaure und das Einfarben der Bild- 
stellen mit fetter Farbe. 45 

Beispiel 6 

Eine mechanisch aufgerauhte Aluminiumfolie wird 
5 Minuten bei 70° C in eine 20%ige waBrige Ldsung 
von Trinatriumphosphatlosung getaucht und an- 50 
schlieBend 60 Sekunden bei 20° C in ein Bad von 
0,l%ig e r waBriger Polyvinylphosphonsaure. Nach 
dem Trocknen wird mit einer Losung von 0,3% 



2 - Phenylamino - 3 - oxyathyl - 5 - cinnamyliden - thiazoli- 
don-(4), 0,3% Di-cinnamyliden-aceton und 0,3% 
eines durch Umsetzung mit Chloressigsaure modifi- 
zierten Phenolharzes in Athylenglykolmonomethyl- 
5 ather beschichtet. Nach der Belichtung unter einem 
photographischen Negativ wird die lichtempfindliche 
Schicht an den vom Licht getroffenen Stellen ge- 
hartet und an den nicht vom Licht getroffenen Stellen 
durch Oberwischen mit einer L5sung von 50 Gewichts- 
io teilen Natriummetasilikat in 700 Volumteilen Wasser, 
500 Gewichtsteilen Triathylenglykol und 200 Gewichts- 
teilen Glycerin abgelost. Die Bildstellen werden dann 
mit fetter Farbe eingefarbt. 

Beispiel 7 

In 30 Volumteilen Athylenglykolmonomethyiather 
werden 1 Gewichtsteil 2,5-Bis-[4'-diathyIaminophe- 
n yl-( 1/ )]-l>3,4-oxdiazol, 0,8 Gewichtsteile eines carb- 
oxylgruppenhaltigen Styrolmischpolymerisates mit dem 
spezifischen Gewicht 1,26 bis 1,28 und dem Zer- 
setzungsbereich von 200 bis 240° C und 0,003 Gewichts- 
teile Rhodamin B extra (Schultz, Farbstofftabellen, 
7. Auflage, Bd. I, Nr. 864) gelost, damit eine Alumi- 
niumfolie, welche, wie im Beispiel 1 beschrieben, zur 
Erzeugung einer Phosphonsaureschicht behandelt 
wurde, beschichtet und getrocknet. Zur Erzeugung 
von Bildern auf dem so hergestellten Elektrokopier- 
material wird die Schicht durch eine Coronaentladung 
aufgeladen und anschlieBend unter einer Vorlage mit 
einer 125-Watt-Quecksilberlampe 1 Sekunde belichtet 
und das dabei entstandene elektrostatische Bild der 
Vorlage durch Einstauben mit einem durch RuB 
angefarbten Harzpulver sichtbar gemacht und durch 
Erwarmen auf 150°C zu einer wischfesten Elektro- 
kopie fixiert. Zur Herstellung der Druckform wird 
die Elektrokopie mit einer Losung uberwischt, welche 
aus 30 Teilen Methanol, 20 Teilen Glycerin und 35 Tei- 
len Athylenglykol besteht. AnschlieBend wird kurz 
mit Wasser gespiilt und mit verdiinnter, waBriger, 
etwa 0,5 bis 5%iger Phosphorsaurelosung behandelt. 
Nach Einfarben der so erhaltenen Druckform mit 
fetter Farbe kann in einer Offsetmaschine wie ublich 
gedruckt werden, wobei man direkte, der Vorlage 
entsprechende Bilder erhalt. 



PATENTANSPRUCH: 
Flachdruckplatte, bestehend aus Aluminium- 
trager und darauf befindlicher Kopierschicht, 
dadurch gekennzeichnet, daB sich auf dem Alumi- 
niumtrager zwischen diesem und der Kopier- 
schicht eine dunne Schicht befindet, die ganz oder 
teilweise aus mindestens einer Phosphonsaure 
und/oder ihren Derivaten besteht. 
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